MO            VOUTES  INARTICULEES   •-  SKRIE A1 Fr (> 40-)   —   MONOORAPHIES
Les joints de 16mm8 (Sa), etaient maintenus par des coins C (fg), et des liteaux L (S) On les mata tons au mortier de ciment Portland 9 a 1/3, a 1'etat de terrc immide 10, avec des spatules en fer " (St), les intervalles des taquets demeurant vides.
Rouleaux, trongons, clavages j; _ Coupe en long - 3mm
Goins G el liteaux L maintenant les joints sees
B.-2e rouleau (moellons sans hachures f,). — Puis on posa les voussoirs 1, 2 (f,) sur lits de mortier dans les joints b (1'8), en ma tan t les joints montants a (fs).
Apres prise, on clava a la fois les deux rouleaux, aux taquety nun ', nn', <>o', par les moellons I et II (t) (SJ. On posa en meme temps le queutage dans I'ordre I a VI (fs) (S,).
C - f rouleau (hachures espacees L). — On posa les voussoirs ct on mata aussitot les joints « sans s'astreindre a auc.un ordre » (SJ.
10. Decintrement. — Les billots Zuffer, prece'demmcnt employes a PalmgrabenZ2, Schalchgraben 13, Krenngraben ", Steyrling1S, ont cH6, a Salcano, disposes comme 1'indique le croquis f0 (SJ.
La surface d'appui //Vf etait calcu!6c pour G(.)k/0in()i: On cnleva d'abord les angles abed - cc qui no reduit pas encore la surface d'appui, mais diminue la hauteur a scicr. Ensuite, on donna les traits dc scie b(t', puis bb' (S,). On attaquait en me"me temps, aux 7 fermes, les billots de  deux files   trans'versales syme'triques par   rapport a la clef, en allant des retombe'es vers la clef au premier trait de scie, en sens inverse an deuxieme (S5).
Le premier fit tasser la clef de 4mm. Le deuxieme, domic apres arrfit du tassement, d6tacha le cintre (SJ. En moins de 5 beures, on libera I'arc.
8.  — On les avail prevus a 12°m. Mais, surtout dans les plus profonds (1»'20), on ne pouvail inlroduire facilementle mortier a la truelle, bien que les lits eussent et6 dresses avec soin. On Jes clargit do 2 cl 4""", ce qui augmenta le developpemenl de I'arc : on compensa, en reduisant de Grm a 8cm 1'epaisseur des assiscs de clavage (S8).
9.  — de I'Adriatischen Portlandzement-Aktiengesellschaft de Spalato. 10. — A la fin du matage, 1'eau refluait a la surface (S0).
•11'^T7 A cliariuec°up de masse, on sentail vibrer le voussoir (S0).  On pouvail reliror a la main los coins C le lendemain du matage (S,).
12. - A1 F' (> 40-J8 ;   13.-81 F'' (> -iO"')9, Tome II.   l-i.-S1 F' (> 40")*' ;   15.- A1 F'' (> 40"')^ Tome
III.*
